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Es ist bekannt, daB man zur Imp rainier uiig 
von Faserstoftbahnen die Impragnierungs- 
masse auf einea bewegliclien Tracer auftragt 
und die Faserstoffbahn auf die Impragnie- 
rungsmasse auflegt. Die Oberflache der 
Faserstoffbahn kaiui vor dem Trocknen auch 
nocli mit einer Schicht Impragnierimgsmassc 
belegt wcrden. Ferner legt man zum Ver- 
packen von Blattmetallblattchen die einz-elnen 
Bliittchen auf besonders praparierte Papier- 
bahnen auf 'und wickelt diese mittels einer 
PreB- und Heizvorrichtung 7x1 einer Rolle atif . 
Audi ist es bekannt, daB man BiatUnetall- 
blattchen auf Papier aufklebt, und zwar so, 
daB man den zu beklebenden Papierstreifen 
und den das Blattmetall tragenden Unterlags- 
streifen unter Druck zusammenlaufen laBt und 
nach dem Zusammenlaufen und Aufkleben 
der Metallblatter auf das zu beklebende Papier 
den Druck aufhebt und die Metallpapierbalin 
und Tragerbahn je fiir sich weiterbehandelt. 

Gegcnstand der Erfindung ist ein Verfahren 
zur Herstellung von impragnierten Faserstoff- 
bahnen aus einzelnen Faserstoft'blattern fur 
V'erpackungszwecke, Belagstoffe, Wursthullen, 
Schablonen «o. dgl. und bestelit darin, daB die 
zusamnien mit einem bahnformigen Trager 
aufgeroUten Fasers toff blatter durch AbnoUen 
des Tragers auf eine mit der Impragnierungs- 
masse versehene bewegliche Unterlage iiber- 
I append aneinanderstoBend aufgelegt, in die- 
sem Zustande getrocknet und in Form einer 
Balm von der Unterlage wieder entfernt 
\verden. 

Hierdurch werden viele technische Vorteile 
erreicht. Bekanntlidi besitzen z. B. die unge- 



leiniten, langfaserigen Japanpapicre (herge- 
stellt insbesondere aus den Fasern dor Fami- 
lien Cainpi> Mitsumata und Kodzo), welche 
nur in leinzelnen Blattern von Hand geschopft 40 
werden, im nichtimpragnierten Zustande eine 
geringe Festigkeit und verlieren diese sogar 
volJkommen, wenn sie mit feuchten oder 
nassen Massen in Beriihrung gebracht wTerden. 
Man hat daher derartige Papiere zur Verbes- 45 
serung ihrer NaBfestigkeitseigenscliaften z. B. 
schon mit Tierleim^ Starke oder Lacken 
impragniert. Ein ZusammenkLeben der ein- 
zebien Blatter zu einer langen Bahn ist als- 
dann aber nicht mehr einwandfrei moglich ' 50 
und mit verhaltnismaBig hohen Kosten ver- 
bunden. Durch die Leimauftragung auf die 
Verbindungsstellen werden die Blatter z. B. 
Aveilig; auBerdem kann durch das Aufrollen 
der zusammengeklebten Blatter eine Ver- 55 
schiebung der Faserstruktur und eine damit 
verbundene Faltenbildung in Erscheinung 
treten. Auch wird die Klebnaht bei etwaiger 
nachtraglicher Impragnierung der Bahn durch 
den Leimauftrag von der Impragnierungs- 60 
masse nicht durchtrankt, so daB an diesen 
Steilen keine einheitliche Impragnierung er- 
zielt wird. 

Diese Mangel werden nun gemaB vorliegen- 
der Erfindung behoben. 65 

Die Zeiclmung zeigt zwei Vorrichtungen zur 
Durchfiihrung des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens. 

Fig. I zeigt eine Vorrichtung zum Einrollen 
der losen Blatter. 70 

Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung zum Impra- 
gnieren der losen Blatter und Verbindung der- 
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selben zu ciner langen, zusammcnhangenden 
Fa s ers to itlj a lin . 

Wie aus Fig. i ersichtlich, werdcn die eiu- 
zelneii Faserstoffblatter i durch Einrolieu in 
einen bahiif ormigen Trager 2 zwangslaufig zu 
emer langen Fa&erstofYbahn zusammengefiigt, 
wobei die StoBe 3 .der einzehien Blatter i 
ctuas iiberlappt werden. 

Durch die Abwicklang des bahnformigen 
Tragers 2 (Fig. 2) werden die Faserstoff- 
blatter I ohne Zugwirkung, Spannung und 
ohne Druck fortlaufend wie ein endloses Band 
auf eine mit der Impragnierungsmasse 4 ver- 
sehene bewegliche Unterlage 7 aiifg-elegt, wo- 
durch das Impragnierungsmittel 4 in die 
Faserstoitblatter r gut eindringen kann und 
die iiberlappten StoBstellen 3 zu einem Ganzen 
cinheitlich verbindet. In diesem Zustandwird 
getrocknet, und die impragnierten Faserstoff- 
blatter werden nach erfolgter Trocknung in 
Form einer endlosen Bahn 5 von der Unter- 
lage 7 entfernt, welch letztere naturlich je 
nach dem zur Verwendung gelangenden Im- 
pragnierungsmittel so vorbereitet sein muB, 
daB wahrend der Trocknung der Bahn keinc 
Verklebung mit dieser eintreten kann. 

Mit 8 und 8' sind die AbmckelroUen, mit 9 
und 9' die Aufwickelrollen des bahnformigen 
Tragers 2 und mit 6 eine Vorrichtung mr 
Auftragung des Impragnierungsmittels be- 
zeichnet. 10, 10' und 10" sind Fuhrungs- 
rollen und 11 die Rollen, welche die Unter- 
lage' 7 tragen. 



I Durch die langfaserige Struktxir der Faser- 
I stoiYblatter haften diese an dem bahnformigen 35 
Trager leicht an; um nun ein Anhafteh der 
Faserstoffblatter an den bahnformigen Trager 
bcim Abrollen zu verhLiten, ist es zweckmiiBig, 
daB der bahnformige Trager aus beiderseits 
i sehr glattem Material, z. B. aus Pergamin- 40 
papier, besteht. 

Patentanspruche : 

r. Verfahren zur HerstelKmg von impra- 
gnierten Faserstbffbahnen aus einzehien 45 
i Faserstoffblattern, dadurch gekennzeich- 
; net, daB die zusammen mit einem bahn- 
formigen Trager aufgeroUten Blatter dnrch 
Abrollen des Tragers auf eine mit dem 
Impragnieitingsmittel versehene Unterlage 50 
iiberlappend aneinandcrstoBend aufgelegt, 
in . diesem Zustande getrocknet imd in 
Form einer Bahn von der Unterlage 
meder entfernt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch i, dadiuxh 55 
gekennzeichnet, daB die einz-elnen Faser- 

I stoffblatter -ohne Druck auf die mit dem 
Impragnierungsmittel versehene Unterlage 
aufgclegt werden, 

3. Verfahren nacli Anspruch dadurch 60 
gekennzeichnet, daB die Faserstoffblatter 
bereits beim Einrollen in den bahnformi- 
gen, beiderseits sehr glatten und insbe- 
sondere aus Pergaminpapier bestehen den 
Trager iiberlappend aneinandergelegt wer- 65 
den. 
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